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© Genadelter Schichtstoff. 



® Schichtstoffe, die aus einem vorverfestigten Syn- 
thesefaservlies und einem vorverfestigten Mineralfa- 
servlies, die durch Vernadeln untereinander verbun- 
den sind t bestehen, werden hinsichtlich ihrer Dimen- 
sionsstabilitat insbesondere in Querrichtung verbes- 
sert, wenn das vorverfestigte Mineralfaserviies in 
LSngsrichtung veriaufende Verstarkungsgame aus 
einem mineralischen Werkstoff enthaUt. 

Sie werden vorzugsweise als Tragerbahn fur 
Dach-und dichtungsbahnen eingesetzt. 
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Schfchtstoff 



Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verbes- 
serung des Schichtstoffs nach der Europaischen 
Patentanmeldung Veroffentlichungs-Nr. 01 76847, 
der aus einem vorverfestigten Synthesefaservlies 
und einem vorverfestigten Mineralfaservlies, die 
durch Vernadeln miteinander verbunden sind, be- 
steht, und der als Tragerbahn fOr die Hersteliung 
von Dach-und Dichtungsbahnen eingesetzt wird. 

Schichtstoffe nach der Europaischen Patentan- 
meldung Veroffentlichungs-Nr. 0176847 und die 
daraus hergestellten Brtumen-Bahnen zeigen gute 
thermomechanische Egenschaften und ein deutfich 
verbessertes Brandverhaiten. Die geringen Werte 
der Dimensionsanderung von 0,2 bis 0,5 % er- 
lauben sogar ein einlagiges Vetlegen der Bttumen- 
Bahnen auf dem Dach. 

Die vortiegende Erfindung hat nun zur Aufgabe, 
unter Wahrung ailer Vorteile des Schichtstoffes 
nach der Europaischen Patentanmeldung 
Veroffentlichungs-Nr. 0176847. die Dimensionssta- 
bilrtat nochmals zu verbessem, speziell auch in 
Querrichtung, um noch mehr Sicherheit bet seinem 
Einsatz als Tragerbahn fur einlagige Dachbahnen 
zu erhalten, 

Oberraschenderweise erreicht man eine deut- 
liche Verbesserung der Dimensionsstabilitat in 
Querrichtung durch die Verwendung eines vorver- 
festigten Mineratfaservlieses, das in Langsrichtung 
mineralische Verstarkungsgame enthalt 

Besonders bewahren sich Glasfaservliese mit 
Verstarkungsgamen aus Glas. 

BnzeKind Gesamttiter dieser Ver- 
starkungsgame werden der jeweiligen Aufgaben- 
steliung angepatft, ebenso der Abstand der 
langslaufenden Verstarkungsgame. *■ 

Im Qbfichen und bevorzugten Anwendungsbe- 
reich, wie ihn auch die Europaischen Patentanmel- 
dung Veroffentlichungs-Nr. 0176847 beschreibt, 
d.h.. bei Flachengewichten des Polymervliesstoffes 
von 50 bis 350 g/m a und 10 bis 100 g/m 2 fur das 
Glasfaservfies, bewahren sich Abstande der Glas- 
game von 5 bis 25 mm bei einem Titer von 500 bis 
2500, vorzugsweise 1100 dtex. Die Abstande der 
Glasgame mussen dabei nicht exakt eingehalten 
werden. 

Durch die Wahl der Rlamenttiter und des Ab- 
stands der Verstarkungsgame kann man den Kraft- 
Dehnungs-Veriaufe der Schichtstoffe bestimmen. 
Ziel ist dabei. einen fOr die Verarbeitung zu 
Bitumen-Bahnen wichtigen steilen Anfangsmodul 
der Glasgame mit dem anschlieflenden flacheren 
K-D-Vertauf des Polyesters so zu kombinieren, dafl 
ein rnoglichst stetiger Ubergang im K-D-Veriauf 
erreicht wird. 



Die Schar der langslaufenden, paraileien Ver- 
starkungsgame aus Glas verbessert erwartungs- 
gemafl die thermomechanischen Bgenschaften 
des Schichtstoffs in Langsrichtung. Oberra- 

5 schenderweise ist aber die Verbesserung der 
Dimensionsstabilitat in Querrichtung deutiich aus- 
gepragter als in Langsrichtung. Es ergeben sich 
Verbesserungen der Querdimensionsstabilitat um 
den Faktor 15 bis 30, insbesondere 19 bis 30. 

70 Besonders bevorzugte AusfQhrungsformen der 

vorfiegenden Erfindung sind gekennzeichnet durch 
die in den PatentansprQchen 2 bis 6 angegebenen 
MerkmaJe. 

Der erfindungsgernafle Schichtstoff ist hervor- 

75 ragend ais Tragerbahn fur Dach-und Dichtungsbah- 
nen, femer auch zur Hersteliung von Sonderbahnen 
wie z.B. Rollkaschierbahnen, Kaltselbstklebebah- 
nen, Schindein geeignet 

Veriegte Dachbahnen konnen unter bestimm- 

20 ten Bedingungen (Windsdlle, intensive und lang . 
Sonneneinstrahlung) Temperaturen von 70 bis 
80 °C erreichen. 

Die Dimensionsanderung bei 80°C soil das 
Verhalten der Dachbahn unter den Temperatur- 

25 schwankungen auf dem Dach charakterisieren. Sie 
wird wie folgt ermittelt 

In einem Dachbahnenstuck (ca. 30 cm x 30 
cm) werden zwei Mefistrecken von 25 cm in 
Langs-und Querrichtung aufgezeichnet Dann w r- 

30 den die Prufitnge 1 Stunde lang in einen Warme- 
schrank eingelegt. dessen Temperatur genau auf 
80°C (± 1°C) gehalten wird. Nach der 
WSrmebehandlung wird der noch weiche Dachbah- 
nenprQffing vorsichtig zusammen mit der Unter- 

35 Iage, einem engmaschigen V2A-Drahtgrtter, aus 
dem WSrmeschrank entnommen. Der Pruffing wird 
an zwei Ecken gleichzeitig langsam angehoben, 
und dann auf einer Papierbahn. z.B. Kreppapier, 
abgelegt, damit bei der Abkuhlung keine Behinde- 

40 rung einer moglichen Kontraktion auftritL 

Nach 1 Stunde AbkQhlzeit werden die 
Abstande der Markierungen ermrtteit und die 
Veranderungen - bezogen auf die Ausgan- 
gsabstande - in Prozenten angegeben. 

45 Diese Meflvorschrift wurde in Anlehnung an die 

SIA-Norm 281 bzw. die UEAtc-Richtlinie Dachab- 
dichtungssysteme entwickelt Sie wurde auch bet 
den folgenden Beispielen zur Ermittlung der 
Dimensionsanderung angewandt 

so Die folgenden Beispiele zeigen die Vorteile des 

erfindungsgemafien Schichtstoffs als Tragerbahn 
fur Brtumen-Bahnen. Der erfindungsgemSBe 
Schichtstoff eignet sich aber auch als Tragerbahn 
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fur Beschichtungen von mit Elastomeren Oder Pla- 
stomeren modifiziertem Bitumen, fOr Dichtungsbah- 
nen im Straiten-und Bruckenbau und ahnliche An- 
wendungen. 



Beispiele 

A) Ein Schichtstoff wird nach dem Stand der 
Tecknik hergestelit aus einem Polyestervlies mit 
einem Rachengewicht von 250 g/m 2 , das durch 
Nadelung verfestigt wurde. und einem nicht vema- 
delten Glasfaservlies mit einem Rachengewicht 
von 50 g/m*. Die Dimensionsanderung Iangs/quer, 
gemessen nach dem oben beschriebenen Verfah- 
ren, betragt -0,457 + 0,32 %. 

B) Ein Schichtstoff wird nach der Europai- 
schen Patentanmeldung Veroffentlichungs-Nr. 
0176847 hergestelit, indem man ein Polyestervlies 
mit einem Rachengewicht von 160 g/m a durch 
Nadelung mit geringer Stichzahl vorverfestigt und 
mit einem ebenfalls vorverfestigten Glasfaservlies 
mit einem RSchengewicht von 60 g/m a , das keine 
Fadenverstarkung aufweist, vernadeit und mit ein- 
em Qbiichen Binder endverfestigt. Die Dimen- 
sionsanderung iangs/quer, gemessen nach dem 
oben beschriebenen Verfahren, betr§gt 
0,44/ +0,1 9 %. 

c) Ein erfindungsgemafler Schichtstoff wird 
hergestelit, indem man ein Polyestervlies mit ein- 
em Rachengewicht von 280 g/m a durch Nadein mit 
geringer Stichzahl vorverfestigt und mit einem 
g lei chf ails vorverfestigten Glasviies mit einem 
Rachengewicht von 50 g/m 2 , das 0,6 FSden/cm 
eines Verstarkungsgarns eines Trters von 550 dtex 
aufweist, vernadeit und mit einem Qbiichen Binder 
endverfestigt Die Dimensionsanderung Iangs/quer, 
gemessen anch dem oben beschriebenen Verfah- 
ren. betragt -0,26/ + 0,01 %. 

Ein Vergleich der Querdimensionsanderungen 
bei den Schichtstoffen der Beispiele A und B mit 
der Querdimensionsanderung der erftndungs- 
gemaflen Schichtstoffs des Beispiels C zeigt die 
uberraschende Verbesserung der Querdimensions- 
stabilitat urn den Faktor 19. 



3. Schichtstoff nach mindestens einem der An- 
sprOche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet. daJ3 das 
Synthesefaservlies ein Rlamentvliesstoff ist, der 
durch an sich bekannte Verfahren vorverfestigt ist. 
s 4. Schichtstoff nach Anspruch 3, dadurch ge- 

kennzeichnet dafl das Rachengewicht des Rla- 
mentvfiesstoffs 50 bis 350 g/m a , bei einem Einzelti- 
ter von 3 bis 8 dtex, betragt. 

5. Schichtstoff nach mindestens einem der An- 
70 sprOche 1 bis 4 f dadurch gekennzeichnet. da0 das 

Mineralfaservlies ein na£ gelegtes Stapelfaservlies 
ist 

6. Schichtstoff nach mindestens einem der An- 
spruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, da£ das 

75 Mineralfaservlies ein Rachengewicht zwischen 30 
und 60 g/m* aufweist 

7. Verwendung des Schichtstofs des Ans- 
pruchs 1 ais Tragerbahn fur Dach-und Dichtungs- 
bahnen. 

20 
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30 
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40 
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Anspriiche 

1. Schichtstoff aus einem vorverfestigten Syn- so 
thesefaserviies und einem vorverfestigten Mineral- 
faservlies, die durch Vernadelung miteinander ver- 
bunden stnd, dadurch gekennzeichnet daB das 
Mineralfaservlies langslaufende Verstarkungsgarne 

aus einem mineralischen Werkstoff enthalt ss 

2. Schichtstoff nach Anspruch 1. dadurch ge- 
kennzeichnet dafl das Synthesefaservlies aus 
Polethytentereprrthalat-Fasem besteht 
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